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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft neue Pigmentzubereitungen auf Basis von Diketopyrrolopyrrolpigmenten 
und basischen Peryfendispergatoren mit verbesserten coloristischen und rheologischen Eigenschaften sowie deren 

5 Herstellung und Verwendung zum Pigmentieren von hochmolekularen Materialien. 

[0002] Pigmentzubereitungen sind Kbmbinationen von Pigmenten und strukturell zu Pigmenten analogen Pigment- 
dispergatoren, die mit spezifisch wirksamen Gruppen substituiert sind. Sie werden den Pigmenten zugesetzt, urn die 
Dispergierung in den Anwendungsmedien, insbesondere in Lacken, zu erleichtern und urn die rheologischen und colo- 
ristischen Eigenschaften der Pigmente zu verbessern. Die Viskosrtat der hochpigmentierten Lackkonzentrate (Mill- 

w base) wird erniedrigt und die Flockung der Pigmentteilchen vermindert. Dadurch kann beispielsweise die Transparenz 
und der Glanz erhflht werden. Dies ist insbesondere bei Metallicpigmenten erwunscht. 

[0003] Die JP-A-03-026 767 offenbart basische SuKbnsaureamide von Diketopyrrotopyrrolen und ihren Einsatz als 
Dispergatoren mit verschiedenen Pigmenten. 

[0004] Die DE-A-1 97 09 798 offenbart Pigmentzubereitungen mit asymmetrischen, die US-A-4 762 569 beschreibt 
is die Herstellung von Pigmentzubereitungen mit symmetrischen Perylen-3,4,9, 1 O-tetracarbonsaurediimiden. Der Einsatz 
dieser Perylendispergatoren mit Diketopyrrolopyrrolpigmenten wurde jedoch nicht beschrieben. 
[0005] Es bestand bei Diketopyrrolopyrrolpigmenten ein Verbesserungsbedarf und daher die Aufgabe, Pigmentzu- 
bereitungen auf Basis Diketopyrrolopyrrolpigmenten zur Verfugung zu stellen, die den heutigen Arrforderungen des 
Standes der Technik im Hinblick auf Coloristik, Rheologie und universelle Anwendbarkeit genugen. 
20 [0006] Es wurde gefunden, daB die Aufgabe uberraschenderweise durch Pigmentzubereitungen gelOst wird, die 
neben dem Diketopyrrolopyrroipigment bestimmte symmetrische Oder asymmetrische Perylen-3,4,9, 10-tetracarbon« 
saurediimide enthalten. Es war nicht vorhersehbar, daB eine Kombination eines Diketopyrrolopyrrolpigments mit einem 
Pigmentdispergator, der strukturell nicht von einem Diketopyrrolopyrrol abgeleitet ist, Vorteile gegenuber dem reinen 
Diketopyrrolopyrroipigment zeigt. 
25 [0007] Gegenstand der Erfindung sind Pigmentzubereitungen, gekennzeichnet durch einen Gehalt an 

a) mindestens einem Diketopyrrolopyrroipigment Oder einem ein Diketopyrrolopyrroipigment enthaltenden Misch- 
kristall, und 

b) mindestens einem Pigmentdispergator der allgemeinen Formel (I), 

30 



35 



40 



45 



50 




(I) 



worin die beiden Reste Z gleich oder verschieden sind und 7 die Bedeutung Z 3 oder Z 4 hat, mit der MaBgabe. daB 
beide Reste Z nicht gleichzeitig Z 4 bedeuten, und worin 

Z 3 ein Rest der Formel (Ic) ist, 

R 2 

(Ic) 




worin 

R 2 und R 3 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine substituierte oder unsubstituierte, oder 
55 teil- oder perfluorierte Alkytgruppe mit 1 bis 20 Kohienstoffatomen, oder eine substituierte oder 

unsubstituierte, oder teil- oder perfluorierte Alkenylgruppe mit 2 bis 20 Kohienstoffatomen darstellen, 
wobei die Substituenten Hydroxy, Phenyl. Cyano, Chlor. Brom, C 2 -C 4 -Acyl oder C^C^AIkoxy sein 
und vorzugsweise 1 bis 4 an der Zahl sein kflnnen, oder 
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R 2 und R 3 zusammen mil dem N-Atom einen gesattigten, ungesattigten Oder aromatischen heterocyclischen 
Ring bilden. der gegebenenfalls ein weiteres Stickstoff-. Sauerstoff- Oder Schwefelatom im Ring ent- 
halt; und 

X einen verzweigten oder unverzweigten C 2 -C 6 -Alkylenrest Oder einen Cg-CVCycloalkylenrest bedeu- 

tet. der durch 1 bis 4 Ci^-Alkylreste. Hydroxyreste. Hydroxyalkytreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffato- 
men und/oder durch 1 bis 2 weitere C 5 -C 7 -CycloaJky1 rests substituiert sein kann; 

Z 4 Wasserstoff, Hydroxy, Amino, Phenyl, ((VCO-Alkyl-phenyl oder CrC^-Alkyl ist wobei der Phenyl- 

ring und die Alkylgruppe durch ein oder mehrere, z.B. 1.2,3 oder 4, Substituenten aus der Gruppe 
CI, Br, CN, OH. C 6 H 5 , Carbamoyl, C 2 -C 4 -Acyl und C r C 4 -Alkoxy, z.B. Methoxy Oder Ethoxy, substitu- 
iert sein kOnnen, der Phenylring auch durch NR 2 R 3 substituiert sein kann, wobei R 2 und R 3 die oben 
genannten Bedeutungen haben, oder die Alkylgruppe pert luoriert oder teitf luoriert ist. 

[0008] Je nach Auswahl der Reste Z werden symmetrische oder asymmetrische Pigmentdispergatoren der Formel 
(I) erhalten, wobei asymmetrische Pigmentdispergatoren der Formel (I) auch solche sind, die unterschiedliche Reste 
Z 3 haben. 

[0009] Von Interesse sind beispielsweise Pigmentdispergatoren der Formel (I), worin X ein C 2 -C 4 -Alkylenrest oder 
Cyclohexylen bedeutet. 

[0010] Von Interesse sind beispielsweise Pigmentdispergatoren der Formel (I), worin 

R 2 und R 3 unabhangig voneinander ein Wasserstoffatom, eine C r C 6 -Alkylgruppe. eine durch 1 bis 2 Substituenten 
aus der Gruppe Hydroxy, Acetyl, Methoxy. Ethoxy, Chlor und Brom substituierte -C 6 - Alkylgruppe dar- 
stellen, oder R 2 und R 3 zusammen mit dem angrenzenden N-Atom einen Imidazolyl-. Piperidinyl-, Mor- 
pholinyh Pipecolinyl-, Pyrrolyl-. Pyrrolidinyl-. Pyrazolyl- oder Piperazinyl-Ring bilden. 

[0011] Von besonderem Interesse sind beispielsweise Pigmentdispergatoren der Formel (I), worin Z 3 eine der 
Bedeutungen -(CH 2 ) 2 -NH 2 . -(CH 2 ) 3 -NH 2 . -CH 2 -CH(CH3)-NH 2 . -CH 2 -C(CH 3 ) 2 -CH 2 -NH 2 , 



NH, 



CH 2 ^H 2 



CH 2 ~C^ . 
/ ^CH- \ 



H 2 N x 



CH 3 



GH r C 
CH, 



CH 2 ^CH 2 
1 ^C— CH, 



.(CH2) 2 -NH-CH3. -(CH 2 ) 2 -N(CH 3 ) 2 , -(CH 2 ) 2 -NH-CH 2 -CH 3 , -(CH 2 ) 2 -N(CH 2 -CH 3 ) 2 . -(CH^-NH-CH^ -(CH2) 3 -N(CH 3 ) 2 , - 
(CH2) 3 .NH-CH 2 -CH 3 oder -(CH 2 ) 3 -N(CH 2 -CH 3 ) 2 hat. 

[001 2] Von Interesse sind beispielsweise Pigmentdispergatoren der Formel (I), worm 27 Wasserstoff. Amino, Pne- 
nyl, Benzyl, mit NR 2 R 3 substituiertes Phenyl oder Benzyl. C r C 6 -Alkyl oder ein durch 1 bis 2 Substituenten aus der 
Gruppe Hydroxy. Acetyl, Methoxy und Ethoxy substituiertes C 2 -C 6 -Alkyl, besonders bevorzugt Wasserstoff. 





CHj-CH 3 



CH^CHj 



Methyl. Ethyl. Propyl. Butyl. Benzyl. Hydroxyethyi. Hydroxypropyl oder Methoxypropyl ist. 

[0013] Die erfindungsgemaB als Pigmentdispergator gemaB b) eingesetzten Perylenverbindungen der allgemei- 
nen Formel (0 lassen sich beispielsweise gemaB der DE-A-197 09 798 oder gemaB der US-A-4 762 569 herstellen. 
[0014] Unter der Kbmponente a) werden Diketopyrrolopyrrolpigmente. Mischungen von mindestens 2, z.B. 2 odei 
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3, Oder Mischungen mit mindestens 1, z.B. 1, 2 oder 3, Diketopyrrolopyrrolpigmenten sowie Diketopyrrolopyrrolpig- 
mente enthaltende Mischkristalle verstanden, die auch als Qbliche Pigmentzubereitungen vorliegen konnen. 
Geeignete Diketopyrrotopyrrole im Stnne der vorliegenden Erfindung sind oder enthatten beispielsweise C.I. Pigment 
Red 254 (C.I. No. 56 1 10), C.I. Pigment Red 255 (C.I. No. 56 1050), C.I. Pigment Red 264 (C.I. No. 561 300), C.I. Pig- 
s merit Red 270, C.I. Pigment Red 272 (C.I. No. 56 1150). C.I. Pigment Orange 71 (C.I. No. 561 200), C.I. Pigment 
Orange 73 (C.I. No. 561 170). Die Kbmponente a) kann beispielsweise auch eine Mischung aus einem Diketopyrrolo- 
pyrrol- und einem Chinacridon-Pigment sein. 

[001 5] Die Menge der Pigmentdispergatoren gemaB b) der Formel (I) in den erfindungsgemaBen Pigmentzuberei- 
tungen kann, sowert die angestrebte Pigmentqualitat nicht negativ beeirrfluBt wird, in weiten Grenzen schwanken, doch 
w kommt im allgemeinen ein Gehalt von 1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtge- 
wicht der Pigmentzubereitung, in Betracht. 

[0016] Die erf indungsgemaBen Pigmentzubereitungen konnen noch oberflachenaktive Mittel, sowie weitere Qbli- 
che Zusatzstoffe enthatten, wie beispielsweise FOIIstoffe, Stellmittel, Harze, Entschaumer, Antistaubmittel, Extender, 
Farbmittel zum Nuancieren, Konservierungsmittel oder TrocknungsverzOgerungsmittel. 
75 [0017] Bevorzugte Pigmentzubereitungen im Sinne der vorliegenden Erfindung bestehen im wesentlichen aus 

i) 40 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 70 bis 98 Gew.-%, der Kbmponente a); 

ii) 1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 30 Gew.-%, mindestens einem, vorzugsweise 1, 2 oder 3, Pigmentdisper- 
gatoren gemaB b) der Formel (I). 

20 iii) 0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 15 Gew.-% an oberflachenaktiven Mitteln und 
iv) 0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 10 Gew.-% an anderen QWichen Zusatzstoffen, 

wobei die Anteile der jeweiligen Komponenten auf das Gesamtgewicht der Zubereitung (100 Gew.-%) bezogen sind. 
[0018] Als oberflachenaktive Mittel kommen Qbliche anionische, kationische oder nichtionische Tenside Oder 

25 Mischungen dieser Mittel in Betracht, als anionaktive Substanzen beispielsweise Fettsauretauride. Fettsaure-N-methyl- 
tauride, Fettsaureisathionate. Alkylbenzolsuffonate. Alkylnaphthalinsulfonate, Alkylphenolpolyglykolethersulfate und 
FettaikoholpolyglykolethersuKate; Fettsauren, z.B. Palmitin-, Stearin- und Olsaure; Seifen, z.B. Alkalisalze von Fettsau- 
ren, Naphthensauren und Harzsauren, z.B. Abietinsaure. alkalilOslische Harze, z.B. kolophoniummodifizierte Malein- 
atharze und Kbndensationsprodukte auf Basis von Cyanurchlorid, Taurin, N.N-Dialkylaminoalkylamin, wie 

30 beispielsweise N,N-Diethylaminopropylamin, und p-Phenylendiamin; bevorzugt sind Harzseifen, d.h. Alkalisalze von 
Harzsauren. Als kationaktive Substanzen kommen beispielsweise quarternare Ammoniumsalze, Fettaminoxethylate, 
Fettaminpolyglykolether und Fettamine in Betracht. Als nichtionogene Substanzen kommen beispielsweise Aminoxide, 
Fettalkoholpolyglykolether, Fettsaurepolyglykolester und Alkyfphenolpolyglykol ether in Betracht. 
[0019] Bei den erf indungsgemaBen Pigmentzubereitungen handelt es sich in der Regei um teste Systeme von rie- 

35 selfahiger, pulverfOrmiger Beschaffenhert oder um Granulate. 

[0020] Der erfindungsgemaft erzielbare Dispergiereffekt beruht vermutlich auf einer Modifizierung der Oberfla- 
chenstruktur der Basispigmente mit den Pigmentdispergatoren gemaB b). So sind in einer Reihe von Fallen die Wirk- 
samkeit der Pigmentdispergatoren gemaB b) und die Qualitat der damit erzeugten Pigmentzubereitungen abhangig 
vom Zeitpunkt der Zugabe der Pigmentdispergatoren gemaB b) im Herstellungsprozess des Pigments gemaB a). Die 

40 Pigmentdispergatoren gemaB b) konnen gleichzertig, oder zu verschiedenen Zeitpunkt en zugegeben werden oder kon- 
nen vor der Zugabe gemischt werden. 

[0021] Die Wirksamkeit der Pigmentdispergatoren gemaB b) kann auch von ihrer TeilchengroBe und Teilchenform 
sowie vom Umfang der belegbaren Pigmerrtoberflache abhangen. Es kann vorteilhaft sein, die Pigmentdispergatoren 
gemaB b) erst im in Aussicht genommenen Anwendungsmedium dem Pigment gemaB a) zuzufGgen. Die jeweilige opti- 
45 male Konzentration der Pigmentdispergatoren gemaB b) muB durch orientierende Vorversuche ermittelt werden, da die 
Verbesserung der Eigenschaften der Pigmerrte gemaB a) nicht immer linear mit der Pigmentdispergatormenge einher- 
geht. 

[0022] Die erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen konnen Mischungen von einem Oder mehreren, vorzugs- 
weise 1 oder 2, Pigmenten gemaB 8) mit einem oder mehreren, vorzugsweise 1 oder 2, der Pigmentdispergatoren 
so gemdB b) sein. 

[0023] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung einer erfindungsgemaBen Pigmentzube- 
reitung, dadurch gekennzeichnet, daB man den oder die Pigmentdispergator(en) gemaB b) und das oder die Pig- 
ment^) gemaB a) miteinander mischt Oder an einem beliebigen Zeitpunkt ihres Herstellungsprozesses aufeinander 
einwirken laBt. 

55 [0024] Der HerstellungsprozeB eines organischen Pigments umfaBt dessen Synthese, gegebenenfalls Feinvertei- 
lung, z.B. durch Mahlung oder Umfallen, gegebenenfalls Finish, sowie die Isolierung als PreBkuchen oder als trockenes 
Granulat oder Pulver. Beispielsweise konnen die Pigmentdispergatoren gemaB b) vor oder wahrend der Pigmentsyn- 
these, unmittelbar vor oder wahrend einer Feinverteilung oder eines anschlieBenden Finish zugegeben werden. Dabei 
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konnen Temperaturen von beispielsweise 0 bis 200 °C auftreten. Selbstverstandlich kOnnen die Pigmentdispergatoren 
gemaB b) auch in Teilportionen zu unterschiedlichen Zeiten 2ugegeben warden. 

[0025] Die Zugabe der Pigmentdispergatoren gemaB b) im Rahmen einer Feinverteilung erfolgt beispielsweise vor 
Oder wahrend einer Trockenmahlung eines Rohpigmerrts mrt Oder ohne zusatzliche Mahlhilfemittel auf einer Roll- Oder 
Schwingmuhle, Oder vor oder wahrend einer NaBmahlung eines Rohpigmerrts in waBrigem, waBrigorganischem Oder 
organischem Mahlmedium, beispielsweise auf einer Perlmuhle. 

[0026] Gleichfalls bewahrt hat sich die Zugabe der Pigmentdispergatoren gemaB b) vor oder nach einem Finish 
des Pigments gemaB a) in waBrigem, waBrig-alkalischem, waBrig-organischem oder organischem Medium. Die Pig- 
mentdispergatoren gemaB b) kOnnen auch dem wasserfeuchten PigmentpreBkuchen vor der Trocknung zugesetzt und 
eingearbettet werden, wobei die Pigmentdispergatoren gemaB b) selbst ebenfalls als PreBkuchen vorliegen kOnnen. Es 
tst weiterhin moglich, Trockenmischungen von Pulvern oder Granulaten der Pigmentdispergatoren gemaB b) mit dem 
Pulver Oder Granulat eines oder mehrerer Pigmente gemaB a) vorzunehmen. 

[0027] Die nach der vorliegenden Erfindung erhaitlichen Pigmentzubereitungen zeichnen sich aus durch ihre her- 
vorragenden coloristischen und rheologischen Eigenschaften, insbesondere beispielsweise durch eine hervorragende 
Rheologie, hohe Flockungsstabilitat, hohe Transparenz, leichte Dispergierbarkeit, gutes Glanzverhalten, hohe Farb- 
starke, einwandfreie UberlacWer- und Losemittelechtheiten sowie sehr gute Wetterechtheit. Sie sind fur den Einsatz 
sowohl in losemittelhaltigen als auch in waBrigen Systemen geeignet 

[0028] Die erfindungsgemaB hergesteliten Pigmentzubereitungen lassen sich zum Pigmerrtieren von hochmoleku- 
laren organischen Materialien natOrlicher oder synthetischer Herkunft einsetzen. z.B. von Kunststoffen, Harzen, Lak- 
ken, Anstrichfarben oder elektrophotographischen Tonern und EntwicWern, sowie von Tinten und Druckfarben. 
[0029] Hochmolekulare organische Materialien, die mit den genannten Pigmentzubereitungen pigmentiert werden 
konnen, sind beispielsweise Celluloseether und -ester, wie Ethylcellulose, Nitrocellulose. Celluloseacetat oder Cellulo- 
sebutyrat. natGrliche Harze oder Kunstharze, wie Polymerisationsharze Oder Kondensationsharze. z.B. Aminoplaste, 
insbesondere Harnstoff- und Melaminformaldehydharze, Alkydharze, Acrylharze. Phenoplaste, Polycarbonate, Poly- 
olefine. wie Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polyethylen, Polypropylen, Polyacrylnitril, Polyacrylsaureester, Polyamide, Poly- 
urethane oder Polyester, Gummi, Casein, Silikon und Silikonharze, einzeln oder in Mischungen. 
[0030] Dabei spielt es keine Rolle, ob die erwahnten hochmolekularen organischen Verbindungen als plastische 
Massen, Schmelzen oder in Form von Spinnlosungen, Lacken, Anstrichstoffen oder Druckfarben vorliegen. Je nach 
Verwendungszweck erweist es sich als vorteilhaft, die erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen als Blend oder in 
Form von Praparationen oder Dispersionen zu benutzen. Bezogen auf das zu pigmentierende. hochmolekulare orga- 
nische Material setzt man die erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen in einer Menge von vorzugsweise 0,05 bis 30 
Gew.-%. vorzugsweise 0,1 bis 10 Gew.-% ein. 

[0031] Die erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen sind auch geeignet als Farbmittel in elektrophotographi- 
schen Tonern und EntwicWern, wie z.B. Ein- oder ZweikDmponentenpulvertonern (auch Ein- oder Zweikomponenten- 
EntwicWer genannt), Magnettoner, FIQssigtoner, Polymerisationstoner sowie Spezialtoner (Lit: LB. Schein, "Electro- 
photography and Development Physics"; Springer Series in Electrophysics 14, Springer Verlag, 2nd edition, 1992). 
[0032] Typische Tonerbindemittel sind Polymerisations-. Polyadditions- und Polykondensationsharze, wie Styrol-, 
Styrolacrylat-, Styrolbutadien-, Acrylat-, Polyester-, Phenol- Epoxidharze, Polysulfone, Polyurethane, einzeln oder in 
Kombination, sowie Polyethylen und Polypropylen, die noch weitere Inhaltsstoffe, wie Ladungssteuermittel. Wachse 
oder FlieBhilfsmittel, enthalten konnen oder im Nachhinein mit diesen Zusatzen modifiziert werden. 
[0033] Desweiteren sind die erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen geeignet als Farbmittel in Pulver und Pul- 
verlacken. insbesondere in triboelektrisch oder elektrokinetisch verspruhbaren Pulverlacken, die zur Oberfiachen- 
beschichtung von Gegenstanden aus beispielsweise Metall. Holz, Kunststoff. Glas. Keramik. Beton, Textilmaterial. 
Papier oder Kautschuk zur Anwendung kommen (J.F. Hughes. "Electrostatics Powder Coating" Research Studies, John 
Wiley & Sons, 1984). 

[0034] Als Pulverlackharze werden typischerweise Epoxidharze. carboxyl- und hydroxylgruppennaltige Polyester- 
harze. Polyurethan- und Acrylharze zusammen mit Oblichen Hartern eingesetzt. Auch Kombinationen von Harzen fin- 
den Verwendung. So werden beispielsweise haufig Epoxidharze in Kombination mit carboxyl- und 
hydroxylgruppenhaltigen Polyesterharzen eingesetzt. Typische Harterkomponenten (in Abhangigkeit vom Harzsystem) 
sind beispielsweise Saureanhydride. Imidazole sowie Dicyandiamtd und deren AbkOmmlinge. verkappte Isocyanate, 
Bisacylurethane. Phenol- und Melaminharze. Triglycidylisocyanurate, Oxazoline und Dicarbonsauren. 
[0035] AuBerdem sind die erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen als Farbmittel in Ink-Jet Tinten auf waBriger 
und nichtwaBriger Basis sowie in solchen Tinten, die nach dem hot-melt-Verfahren arbeiten, geeignet 
[0036] Weiterhin sind die erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen auch als Farbmittel fur Farbfilter sowohl fOr 
die additive wie subtraktive Farberzeugung geeignet. 

[0037] Es ist auch mOglich, daB erst im Anwendungsmedium die Pigmentdispergatoren gemaB b) dem Pigment 
gemaB a), oder umgekehrt, zugegeben werden. Gegenstand der Erfindung ist daher auch eine Pigmentpraparation, 
bestehend im wesentlichen aus dem besagten Pigment gemaB a), den besagten Pigmentdispergatoren gemaB b), 
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dem besagten hochmolekularen organischen Material, insbesondere Lack, gegebenenfalls oberflachenaktiven Mitteln 
und/oder weiteren ublichen Zusatzstoffen. Die Gesamtmenge an Pigment gemaB a) plus Pigmentdispergatoren gemaB 
b) ist zweckmaBigerweise 0,05 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 0.1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der 
Pi gmentpraparation . 

5 [0038] Zur Beurteilung der Eigenschaften der nach der Erfindung hergestellten Pigmentzuberettungen auf dem 
Lacksektor wurden aus der Vielzahl der bekannten Lacke ein aromatenhaltiger Alkydmelaminharzlack (AM) auf Basis 
eines mittelOligen Alkydharzes und eines butanolveretherten Melaminharzes. ein Polyesterlack (PE) auf Basis von Cel- 
luloseacetobutyrat und eines Melaminharzes. ein High-Solid-Acrylharzeinbrennlack auf Basis einer nichtwaBrigen 
Dispersion (HS) sowie ein waBriger Lack auf Polyurethanbasis (PUR) ausgewahlt 

10 [0039] Die Bestimmung der Farbstarke und des Farbtons erfolgte nach DIN 55986. Die Rheologie des Mahfguts 
nach der Dispergierung (Millbase-Rheologie) wurde visuell anhand der folgenden fQnfstufigen Skala bewertet 

5 dunnflussig 
4 flussig 
is 3 dickflussig 
2 leicht gestockt 
1 gestockt 

[0040] Nach dem Verdunnen des Mahlguts auf die Pigmentendkonzentration wurde die Viskositat mit dem Viskos- 
20 patel nach Rossmann, Typ 301 der Firma Erichsen beurteilt. Glanzmessungen erfolgten an Fblienaufgussen unter 
einem Winkel von 20° nach DIN 67530 (ASTMD 523) mit dem "multigloss'-GlanzmeBgerat der Firma Byk-Mallinckrodt. 
Die Bestimmung der LOsemittelechtheit erfolgte nach DIN 55976. Die Bestimmung der OberlacWerechtheit erfolgte 
nach DIN 53221. 

[0041] In den nachfolgenden Beispielen beziehen sich Teile jeweils auf Gewichtsteile und Prozente jeweils auf 
25 Gewichtsprozente der so beschriebenen Substanzen. 

Beispiel 1a 

[0042] In einem AutoWaven werden 900 Teile Wasser vorgelegt, 40.5 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsauremo- 
30 noanhydridmonomethylimid eingetragen und 51.6 Teile N-(2-Aminoethyl)-piperazin zugegeben. AnschlieBend wird 
unter Druck auf 150°C erhitzt und 5 Stunden bei 150 °C geruhrt. Nach dem Abkuhlen auf 25 °C wird der Pigmentdi- 
spergator abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. 

Man erhalt 133.5 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 39,4 %ig. Ein Teil wird bei 80°C getrocknet. 

35 Analyse: Ber.: 10,6% N 
Get: 10,3 %N 

1 H-NMR (D 2 S0 4 ): 6 8,7; 6.6; 6,4; 4.5; 3.8; 3.5; 3.2 ppm. 



45 




(XX) 



Beispiel 1b 

[0043] 20 Teile eines handelsublichen Diketopyrrolopyrrol-Pigments (CI. Pigment Red 264) werden mit 1 Teil Pig- 
55 mentdispergator der Formel XX, hergestellt gemaB Beispiel 1a. mechanisch gemischt. 

[0044] Man erhalt eine Pigmentzubereitung, die im HS-Lack transparente und farbstarke Lactierungen liefert. Die 
Viskositat betragt 1.7 s. Die Glanzmessung ergibt den Wert 70. Die Metalliclackierung ist farbstark und brillant. 
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Beispiel 2a 
[0045] 



10 




(XXI) 



[0046] In einem AutoWaven werden 900 Teile Wasser vorgelegt. 40,5 Teile Perylen-3.4,9,10-tetracarbonsauremo- 
noanhydridmonomethylimid eingetragen und 50 Teile 1 -(3- Aminopropyl)-imidazoi zugegeben. AnschlieBend wird unter 
Druck auf 150 °C erhitzt und 5 Stunden bei 150°C geruhrt Nach dem Abkuhlen auf 25 °C wird der Pigmentdispergator 
abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. 
20 Man erhait 1 64 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 31 ,4 %ig. Ein Teil wird bei 80°C getrocknet. 

Analyse: Ber.: 10,9% N 
Get.: 10.9 %N 

25 1 H-NMR (D 2 S0 4 ): 8 8.7; 8,0; 7,0; 4,1; 4,0; 3,5; 2,1 ppm. 

Beispiel 2b 

[0047] 20 Teile eines handelsublichen Diketopyrrolopyrrol -Pigments (C.I. Pigment Red 264) werden mit 1 Teil Pig- 
30 mentdispergator der FormeJ XXI, hergestellt gemaB Beispiel 2a. mechanisch gemischt. 

Man erhatt eine Pigmentzubereitung. die im HS-Lack transparente und farbstarke Lackierungen liefert. Die Viskositat 
betragt 4.5 s. Die Glanzmessung ergibt den Wert 70. Die Metalliclackierung ist farbstark und brillarrt. Die Losemittel- 
echtheit der Pigmentzubereitung ist sehr gut. 

35 Beispiel 3a 

[0048] 



40 



45 




(XXII) 



[0049] In einem AutoWaven werden 900 Teile Wasser vorgelegt. 40.5 Teile Perylen-3,4,9.10-tetracarbonsauremo- 
so noanhydridmonomethylimid eingetragen und 57,6 Teile N-(3-Aminopropyl)-morpholin zugegeben. AnschlieBend wird 
unter Druck auf 150 °C erhitzt und 5 Stunden bei 150 °C geruhrt. Nach dem AbkOhlen auf 25 °C wird der Pigmentdi- 
spergator abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. 

Man erhait 330,5 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 16.8 %ig. Ein Teil wird bei 80 °C getrocknet. 

55 Analyse: Ber.: 7.9 % N 
Get.: 7,7 %N 

1 H-NMR (D2SO4): 5 8,7; 4,2; 3,9; 3,6; 3,5; 3,2; 3,0; 2,9; 2,0 ppm. 
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Beispiel 3b 

[0050] 20 Teile eines handelsGbtichen Diketopyrrolopyrrol- Pigments (CI. Pigment Red 264) werden mit 1 Teil Pig- 
mentdispergator der Forme! XXII, hergesteltt gemaB Beispiel 3a, mechanisch gemischt. 

Man erhalt eine Pigmentzubereitung, die im HS-Lack transparente und farbstarke Lackierungen liefert. Die Viskositat 
betragt 2.3 s. Die Glanzmessung ergibtden Wert 76. Die Metalliciackierung ist farbstark und brtllant. 

Beispiel 4a 

[0051] 




(XXIII) 



[0052] Der Pigmentdispergator der Formel XXIII wird gemaB US-PS 4,762,569, Beispiel 1 , hergestellt. 

Analyse: Ber.: 9,1 % N 
Get.: 8,8 %N 

1 H-NMR (D 2 SQ 4 ): 8 8.7; 4,1; 2,9; 2,8; 1,9 und 0.9 ppm 
Beispiel 4b 

[0053] 20 Teile eines handelsublichen Diketopyrrolopyrrol-Pigments (C.I. Pigment Red 264) werden mit 1 Teil Pig- 
mentdispergator der Formei XXIII. hergestellt gemaB Beispiel 4a. mechanisch gemischt. 

Man erhalt eine Pigmentzubereitung, die im HS-Lack transparente und farbstarke Lackierungen liefert. Die Viskositat 
betragt 1.4 s. Die Glanzmessung ergibtden Wert 77. Die Metalliciackierung ist farbstark und brillant. 

Beispiel 5a 

[0054] 




(XXIV) 



[0055] In einem AutoWaven werden 300 Teile Wasser vorgelegt, 22.7 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsauremo- 
noanhydridmonohydroxyethylimid eingetragen und 10.2 Teile Dimethylaminopropylamin zugegeben. AnschlieBend 
wird unter Druck auf 150°C erhitzt und 5 Stunden bei 150°C geruhrt. Nach dem Abkuhlen auf 25°C wird der Pigment- 
dispergator abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. 

Man erhalt 81,4 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 32,7 %ig. Ein Teil wird bei 80°C getrocknet. 

Analyse: Ber.: 8,1 %N 
Gef : 7,9 % N 
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1 H-NMR (D2SO4): 8 8,7; 5,2; 4,5; 4,4; 4,2; 2,9; 2,5; 2,0 ppm. 
Beispiel 5b 

5 [0056] 20 Teile eines handelsOblichen Diketopyrrolopyrrol-Pigments (C.I. Pigment Red 264) werden mit 1 Teil Pig- 
mentdispergator der Forme! XXIV, hergestellt gemaB Beispiel 5a, mechanisch gemischt 

[0057] Man erhait eine Pigmentzubereitung, die im HS-Lack transparente und farbstarke LacWerungen liefert Im 
PUR-Lack werden ebenfalls transparente und farbstarke LacWerungen erhalten, auch die MetalliclacWerung ist farb- 
10 stark Die Losemittelechthert der Pigmentzubereitung ist sehr gut. 

Beispiel 6a 

[0058] 



20 




(XXV) 



[0059] In einem AutoWaven werden 450 Teile Wasser vorgelegt. 37 Teile Peiylen-3,4,9,10-tetracarbonsauremo- 
noanhydridmonomethylimid eingetragen und 20,9 Teile Diethylaminoethylamin zugegeben. AnschlieBend wird unter 
Druck auf 150 °C erhitzt und 5 Stunden bei 150 °C geruhrt Nach dem Abkuhlen auf 25 *C wird der Pigmerrtdispergator 
30 abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. 

Man erhait 153,6 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 29.7 %ig. Ein Teil wird bei 80 °C getrocknet. 

Analyse: Ber.:8,3%N 
Gef.: 8.7%N 

35 

1 H-NMR (D2SO4): 8 8,7; 4,4; 3.5; 3,2; 3,0; 1 .0 ppm. 



40 



45 



Beispiel 6b 

[0060] 20 Teile eines handelsOblichen Diketopyrrolopyrrol-Pigments (C.I. Pigment Red 264) werden mit 1 Teil Pig- 
mentdispergator der Forme! XXV, hergestellt gemaB Beispiel 6a, mechanisch gemischt. 

Man ertialt eine Pigmentzubereitung, die im HS-Lack transparente und farbstarke Lackierungen liefert D.e V.skosrtat 
betragt 1.5 s. Die Glanzmessung ergibt den Wert 82. Die Metalliclackierung ist farbstark und bnllant Die Losemittel- 
echthert der Pigmentzubereitung ist sehr gut. 

Beispiel 7a 
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[0062] In einem AutoWaven werden 900 Teile Wasser vorgelegt, 60,8 Teile Perylen-3,4,9.10-tetracartx)nsauremo- 
noanhydridmonomethylimid eingetragen und 30,6 Teile Dimethylaminopropylamin zugegeben. AnschlieBend wird unter 
Druck auf 150 °C erhitzt und 5 Stunden bei 150 °C gerOhrt. Nach dem AbkOhlen auf 25 °C wird der Pigmentdispergator 
5 abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. 

Man erhalt 209.1 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 34,0 %ig. Ein Teil wird bei 80 °C getrocknet. 

Analyse: Ber.:8,6%N 
Get.: 8,3 %N 

w 

1 H-NMR (D 2 S0 4 ): 5 8,7; 4,1; 3,5; 2,9; 2,5; 1 .9 ppm. 
Beispiel 7b 

is [0063] 20 Teile eines handelsublichen Diketopyrrolopyrrol- Pigments (CI. Pigment Red 264) werden mit 1 Teil Pig- 
mentdispergator der Formel XXVI, hergesteilt gemaB Beispiel 7a, median isch gemischt. 

Man erhalt eine Pigmentzubereitung, die im HS-Lack transparente und farbstarke Lackierungen liefert. Die Viskositat 
betragt 1.0 s. Die Glanzmessung ergibt den Wert 82. Die Metalliclackierung ist farbstark und brillant Die Losemittel- 
echtheit der Pigmentzubereitung ist sehr gut. 

20 

Beispiel 8a 
[0064] 



25 



30 




(XXVII) 



35 [0065] In einem AutoWaven werden 900 Teile Wasser vorgelegt, 60,8 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsauremo- 
noanhydridmonomethylimid eingetragen und 39 Teile Diethylaminopropylamin zugegeben. AnschlieBend wird unter 
Druck auf 150 °C erhitzt und 5 Stunden bei 150 °C geruhrt. Nach dem Abkuhlen auf 25 °C wird der Pigmentdispergator 
abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. 

Man erhalt 274,9 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 25,8 %ig. Ein Teil wird bei 80 °C getrocknet. 

40 

Analyse: Ber.: 8,1 %N 
Get.: 8,0 %N 

1 H-NMR (D 2 S0 4 ): 5 8.7; 4,1 ; 3.5; 2.8; 1 ,9; 0.9 ppm. 

45 

Beispiel 8b 
[0066] 



50 



55 




(XXVIII) 
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[0067] In einem AutoWaven werden 500 Teile Wasser vorgelegt, 189.7 Teile Presskuchen Perylen-3,4,9,10-tetra- 
carbonsauredianhydrid 20,7 %ig eingetragen und 26.4 Teile Methylaminopropylamin zugegeben. AnschlieBend wird 
unter Druck auf 150 °C erhitzt und 5 Stunden bei 150 °C gerOhrt. Nach dem AbkOhlen auf 25 °C wird der Pigmentdi- 
5 spergator abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. 

Man erhait 145.8 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 38.8 %ig. Ein Teii wird bei 80 °C getrocknet 

Analyse: Ber.: 10.5% N 
Gef.: 10.4% N 

10 

1 H-NMR (D2SO4): 6 8.5; 5,6; 4,0; 2.7; 2.3; 1,8 ppm. 
Beispiel 8c 

15 [0068] 20 Teile eines handelsublichen Diketopyrrolopyrrol -Pigments (C.I. Pigment Red 264) werden mit 1 Teil Pig- 
mentdispergator der Formel XXVII. hergestelrt gemaB Beispiel 8a. und mit 1 Teil Pigmentdispergator der Formel XXVIII, 
hergestelrt gemaB Beispiel 8b, mechanisch gemischt 

[0069] Man erhait eine Pigmentzubereitung, die im HS-Lack transparente und farbstarke Lackierungen liefert. Die 
20 Rheologie wird mit 4 bewertet, die Viskositat betragt 1 .9 s. Die Glanzmessung ergibt den Wert 82. Die Metalliclackie- 
rung ist farbstark und brillant. 

Mit dem fur die Pigmentzubereitung verwendeten handelsublichen Diketopyrrolopyrrolpigment (C.I. Pigment Red 264) 
wurde im HS-Lack ebenfalls eine Lackierung hergestelrt. Der Vergleich der LacWerungen ergibt. daB ohne Einsatz 
eines Pigmentdispergators die Lackierung deckender ist, die Rheologie wird nur mit 3 bewertet, die Viskositat 1st so 
25 hoch, daB sie mit dem Viskospatel nicht meBbar ist. der Glanzmessung ergibt einen Wert von lediglich 23 und die 
Metalliclackierung ist farbschwacher und fahl. 

Beispiel 9a 

30 [0070] 



35 




(XXIX) 



[0071] In einem AutoWaven werden 500 Teile Wasser vorgelegt. 189.7 Teile Presskuchen Perylen-3.4.9.10-tetra- 
carbonsauredianhydrid 20.7 %ig eingetragen und 34.8 Teile Diethylaminoethylamin zugegeben. AnschlieBend wire 
unter Druck auf 150 °C erhitzt und 5 Stunden bei 150 *C gerOhrt. Nach dem AbkOhlen auf 25 °C wird der Pigmentdi 
45 spergator abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. 

Man erhait 130 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 43.2 %ig. Ein Teil wird bei 80 °C getrocknet. 

Analyse: Ber : 9.5 %N 
Gef.: 9,5 %N 

50 

1 H-NMR (D 2 SQ4): 8 8.5; 4.2; 3.0; 2.8; 0.8 ppm. 



55 
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Beispiel 9b 
[0072] 



5 



10 




(XXX) 



15 

[0073] In einem AutoWaven werden 900 Teile Wasser vorgelegt, 40,5 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsauremo- 
noanhydridmonomethylimid eingetragen und 62,4 Teile 1-(3-Aminopropyl)-2-pipecolin zugegeben. AnschlieBend wind 
unter Druck auf 150 °C erhitzt und 5 Stunden bei 150°C geruhrt. Nach dem Abkuhlen auf 25 °C wird der Ptgmentdi- 
spergator abgesaugt und mrt Wasser neutral gewaschen. 
20 Man erhalt 189,8 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 31,1 %ig. Ein Teil wird bei 80°C getrocknet. 

Analyse: Ber.: 7,7 %N 
Get: 7,7 %N 

25 1 H-NMR (D 2 S0 4 ): 8 8,7; 4,1; 3.5; 3.1; 2,8; 2,5; 1.9; 1.3 ppm. 
Beispiel 9c 

[0074] 20 Teile eines handelsublichen Diketopyrrolopyrrol- Pigments (C.I. Pigment Red 264) werden mit 1 Teil Pig- 
30 mentdispergator der Formel XXIX. hergestellt gemaB Beispiel 9a, und mit 1 Teil Pigmentdispergator der Formel XXX, 
hergestellt gemaB Beispiel 9b, mechanisch gemischt 

Man erhalt eine Pigmentzubereitung, die im HS-Lack transparente und farbstarke Lackierungen liefert. Die Viskositat 
betragt 1.3 s. Die Glanzmessung ergibt den Wert 80. Die Metalliclackierung ist farbstark und briilant. 
Im PE-Lack liefert die Pigmentzubereitung ebenfalls transparente und farbstarke Lackierungen, auch die MetallicIacWe- 
35 rung ist farbstark und briilant. 

Mit dem fur die Pigmentzubereitung verwendeten handelsublichen Diketopyrrolopyrrolpigment (C.I. Pigment Red 264) 
wurde im PE-Lack ebenfalls eine Lackierung hergestellt. Der Vergleich der Lackierungen im PE-Lack ergibt, daB ohne 
Einsatz eines Pigmentdispergators die Lackierung wesentlich deckender und farbschwacher ist, auch die Metalliclak- 
kierung ist farbschwacher und fahl. 

40 

Beispiel 10a 

[0075] In einem AutoWaven werden 500 Teile Wasser vorgelegt. 189,7 Teile Presskuchen Perylen-3.4,9,10-tetra- 
carbonsauredianhydrid 20,7 %ig eingetragen und 52 Teile Di ethyl aminopropylamin zugegeben. AnschlieBend wird 
45 unter Druck auf 150 °C erhitzt und 5 Stunden bei 150 °C geruhrt. Nach dem AbkOhlen auf 25 °C wird der Pigmentdi- 
spergator abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. 

Man erhalt 138,2 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 45,2 %ig der in Beispiel 4a abgebildeten Formel XXIII. Ein Teil 
wird bei 80°C getrocknet. 

so Analyse: Ber.: 9,1 % N 
Get: 9,1 %N 

1 H-NMR (D 2 S0 4 ): 6 8,7; 4,1 ; 2.8; 1,9 und 0.9 ppm 

55 Beispiel 10b 

[0076] 10 Teile eines handelsublichen Diketopyrrolopyrrol- Pigments (C.I. Pigment Red 254) werden mit 1 Teil Pig- 
mentdispergator der Formel XXIII, hergestellt gemaB Beispiel 10a, mechanisch gemischt. 
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Man ertiatt eine Pigmentzubereitung, die im HS-Lack transparente und farbstarke Lackierungen liefert Die Viskositat 
betragt 1 .5 s. Die Metalliclackierung ist farbstark und briilant. 

Beispiel 11a 
[0077] 



w 



15 



20 



25 



H 3 C-N. 




H 3 C~N, 




^H, 

o C {V CH *- C \ H 
A CH 



-CH,CH 



CH, 



CH, 



(XXXI) 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



[00781 In einem AutoWaven werden 900 Teile Wasser vorgelegt. 40.5 Teile Perylen-3.4.9.10-tetracartjonsauremo- 
noanhydridmonomethylimid eingetragen und 68 Teile Isophorondiamin zugegeben. AnschlieBend wird unter Druckauf 
150 »C erhitzt und 5 Stunden bei 150 «C gerOhrt. Nach dem AbkOhlen auf 25 »C wird der Pigmentdispergator abge- 

saugt und mit Wasser neutral gewaschen. _ . . .„ ,_ . 

Man erhalt 215.9 Teile Presskuchen Pigmentdispergator 24.9 %ig. der aus emem Gemisch gemSB Formel XXXI 
besteht Ein Teil wird bei 80 °C getrocknet. 



Ber.: 7.5 % N 
Gef.:7,3%N 



Analyse: 

1 H-NMR (D2SO4): 5 8.7; 4.0; 3,5; 3,2; 2,6; 2,0; 1 ,6; 1 .4; 1 .2; 1 .0; 0.8; 0.7 ppm 
Beispiel 11b 

[0079] 30 Teile eines handelsGblichen Diketopyrrolopyrrol-Pigmerrts (C.I. Pigment Red 264) werden mit 1 .5 Teilen 
Pigmentdispergator der Formel XXXI. hergestellt gemflB Beispiel 1 1 a mechanisch gemischt. 

Man erhaft eine Pigmentzubereitung. die im AM-Lack transparente und famstarke Lackierungen hefert. Die V.skosrtat 
betragt 6.5 s. Die Qlanzmessung ergibt den Wert 70. Die Uberlackierechtheit ist sehr gut. 

Mit dem for die Pigmentzubereitung verwendeten handelsGblichen Diketopyrrolopyrrolpigment (C.I. Pigment Red 264) 
wurde im AM-Lack ebenfalls eine UcWerung hergestellt. Der Vergleich der Lackierungen im AM-Lack erg.bt. daB ohne 
Einsatz eines Pigmentdispergators die LacWerung wesentlich deckender ist. die Viskositat ist so hoch. daB sie mit dem 
Viskospatel nicht meBbar ist. der Glanz ist wegen der starken Flockung ebenfalls nicht meBbar v „ . Hat 

ImPE-Uckliefert die Pigmentzubereitung transparente Lackierungen. die Rheologie wind m.t4bewertet.d.eV.skositat 

betragt 2.3 s und die Metalliclackierung ist faibstark und briilant. 

Mit dem for die Pigmentzubereitung veiwendeten handelsOblichen Diketopyrrolopyrrolpigment (C.I. Pigment Red 264) 
wurde im PE-Lack ebenfalls eine LacWerung hergestellt. Der Vergleich der Lackierungen im PE-Lack ergibt. daB ohne 
Einsatz eines Pigmentdispergators die LacWerung wesentlich deckender ist. die Rheologie wird lediglich mrt 3 bewer- 
tet. die Viskositat betragt 4.5 s und die Metalliclackierung ist terbschwacher und fahl. 
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Beispiel 12 

[0080] 272,9 Teile tert-Amylalkohol werden vorgelegt 80 Teile werden abdestilliert Dann werden 13,8 Teile 
Natrium eingetragen. Es wird bei Siedetemperatur solange geruhrt. bis das Natrium vollstandig umgesetzt ist Bei 95°C 
s werden 41 ,7 Teile p-Chlorbenzonitril eingetragen, danach werden 45,5 Teile Bernsteinsaurediisopropylester innerhalb 
2 h zugetropft. Es wird zum Sieden erhftzt, 4 h bei Siedetemperatur geruhrt und die entstandene Reaktionsmischung 
auf 60°C abgekuhlt. In einem zwerten RuhrgefaG werden 100 Teile Wasser und 210 Teile Eis vorgelegt und die Reak- 
tionsmischung auf diese Eiswasservorlage geschuttet Die entstandene Suspension wird in einem Druckbehafter auf 
1 10°C erhrtzt und 5 h bei 1 10°C geruhrt. Nach dem Abkuhlen auf Raumtemperatur werden 6,3 Teile Presskuchen Pig- 
to mentdispergator 39,4 %ig der Formel (XX), hergestelrt gemaB Beispiel 1a, zugeben. Nach Erhftzen auf Siedetempera- 
tur wird 2 h bei Siedetemperatur geruhrt. Dann wird durch eine Wasserdampfdestillation der tert-Amylalkohol entfernt, 
die wassrige Suspension wird filtriert, der Presskuchen wird mit Wasser gewaschen und bei 80° C im Umluftschrank 
getrocknet. Man erhalt 46,3 g Granulat einer Pigmentzubereitung auf Basis Pigment Red 254. Das Qranulat wird auf 
einer LabormQhle pulverisiert. 

is Die Pigmentzubereitung liefert im AM -Lack farbstarke Lackierungen. Die Rheologie wird mit 4 bewertet, die Viskosrtat 
betragt 5. 1 s. Die Glanzmessung ergibt den Wert 71 . 

Patentanspruche 

20 1 . Pigmentzubereitung, gekennzeichnet durch einen Gehalt an 

a) mindestens einem Diketopyrrolopyrrolpigmertt Oder einem ein Diketopyrrolopyrrolpigment enthaltenden 
Mischkristall, und 

b) mindestens einem Pigmentdispergator der allgemeinen Formel (I), 

25 



30 



35 




(I) 



worin die beiden Reste Z gleich oder verschieden sind und Z die Bedeutung Z 3 oder Z 4 hat. mit der MaGgabe, 
daB beide Reste Z nicht gleichzeitig Z 4 bedeuten, und worin 

40 Z 3 ein Rest der Formel (Ic) ist, 



« X— (Ic) 

R 3 



so worin 

R 2 und R 3 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine substrtuierte oder unsubstrtuierte, 
oder teil- oder perfluorierte Alkylgruppe mit 1 bis 20 Kohienstoffatomen, oder eine substrtuierte 
oder unsubstrtuierte, Oder teil- oder perfluorierte Alkenylgruppe mit 2 bis 20 Kohienstoffatomen 
darstellen, wobei die Substftuenten Hydroxy, Phenyl, Cyano, Chlor, Brom, C 2 -C 4 -Acyl Oder C r 
55 C 4 -A!koxy sein kOnnen, oder 

R 2 und R 3 zusammen mit dem N-Atom einen gesattigten, ungesattigten oder aromatischen heterocycli- 
schen Ring bilden, der gegebenenfalls ein weiteres Stickstoff-, Sauerstoff- oder Schwefelatom im 
Ring enthart; und 
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X einen verzweigten Oder unverzweigten C^-Ce-AJkylenrest oder einen Cs-Cy-Cycloalkylenrest 

bedeutet, der durch 1 bis 4 C r C 4 -AIkylreste, Hydroxyreste, Hydroxyalkylreste mit 1 bis 4 Kohlen- 
stoffatomen und/oder durch 1 bis 2 weitere Cs-Cy-Cyctoalkylreste substituiert sein kann; 

Z 4 Wasserstoff. Hydroxy, Amino. Phenyl, (d-C 4 )-AIky1 -phenyl oder CrC^-Alkyl ist, wobei der Phe- 

nylring und die Alkylgruppe durch ein oder mehrere Substituenten aus der Gruppe CI. Br. CN. 
OH, C 6 H 5 , Carbamoyl. C2-C 4 -Acyl und C r C 4 -AlkDxy substituiert sein kOnnen, der Phenylring 
auch durch NR 2 R 3 substituiert sein kann oder die Alkylgruppe perfluoriert oder teirfluoriert ist. 

Pigmentzubereitung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daB X C 2 -C 4 -Alkylen oder Cyciohexylen bedeu- 
ten. 

Pigmentzubereitung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet daB R 2 und R 3 gleich oder verschieden 
sind und ein Wasserstoffatom, eine C r C 6 -Alkylgruppe, eine durch 1 bis 2 Substituenten aus der Gruppe Hydroxy. 
Acetyl, Methoxy, Ethoxy. Chlor und Brom substituierte C^e-Alkylgruppe darstellen. oder R 2 und R 3 zusammen 
mit dem angrenzenden N-Atom einen Imidazolyl-. Piperidinyh Morpholinyl-, Pipecolinyl-, Pyrrolyh Pyrrolidinyl-, 
Pyrazolyl- Oder Piperazinyl-Ring bilden. 

Pigmentzubereitung nach einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet. daB Z 3 eine der 
Bedeutungen -(CH£ 2 -HH 2 , -(CH 2 ) 3 -NH 2 , -CH 2 -CH(CH 3 )-NH 2 , -CH 2 -C(CH 3 ) 2 -CH 2 -NH 2 , 

NH 2 



^CH /CH 
CHtC^ ^C— CH 3 CH r C^ ^C— CH 3 



CH 3 2 CH 3 CH 3 CH 



3 



-(CH 2 ) 2 -NH-CH 3 . -(CH 2 ) r N(CH z ) 2 , -(CH 2 ) 2 -NH-CH 2 -CH 3 , -(CH 2 ) 2 -N(CH 2 -CH 3 ) 2 , -(CH 2 ) 3 -NH-CH 3 , -(CH^- 
N(CH 3 ) 2 . -(CH2)3-NH-CH r CH 3 oder -(CH 2 ) 3 -N(CH 2 CH 3 ) 2 hat 

5 Pigmentzubereitung nach einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet. daB Z 4 Wasser- 
stoff, Amino, Phenyl, Benzyl, mit NR 2 R 3 substituiertes Phenyl oder Benzyl. C r C 6 -Alkyl oder ein durch 1 bis 2 Sub- 
stituenten aus der Gruppe Hydroxy. Acetyl. Methoxy und Ethoxy substituiertes C 2 -C 6 -Alkyl ist. 

6 Pigmentzubereitung nach einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Diketo- 
pyrrolopyrrolpigment C.I. Pigment Red 254. C.I. Pigment Red 255. C.I. Pigment Red 264, C.I. Pigment Red 270. 
C.I. Pigment Red 272, C.I. Pigment Orange 71 oder C.I. Pigment Orange 73 ist. 

7. Pigmentzubereitung nach einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 6. enthaltend 

i) 40 bis 99 Gew.-%. vorzugsweise 70 bis 98 Gew.-%, der Kbmponente a), 

ii) 1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 30 Gew.-%, mindestens eines Pigmentdispergators gemaB b) der For- 
mel (I). 

iii) 0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0.1 bis 15 Gew.-%, an oberfiachenaktiven Mrtteln und 

iv) 0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0.1 bis 10 Gew.-%, an Gblichen Zusatzstoffen, wobei die Anteile der jewet- 
ligen Komponenten auf das Gesamtgewicht der Zubereitung (100 Gew.-%) bezogen sind. 

8 Verfahren zur Herstellung einer Pigmentzubereitung nach einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 7. dadurch 
gekennzeichnet. daB man den oder die Pigmentdispergatoren gemaB b) der Formel (I) sowie das Pigment gemaB 
Komponente a) miteinander mischt oder an einem beliebigen Zeitpunkt ihres Herstellungsprozesses aufemander 
einwirken IdBt 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB der oder die Pigmentdispergatoren gemaB b) der For- 
mel (I) vor oder nach der Synthese des Pigments der Komponente a); nach einer Feinverteilung des Pigments der 
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Komponente a), Oder nach einem Finish des Pigments der Komponente a) zugegeben werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 Oder 9, dadurch gekennzeichnet. daB der oder die Pigmerrtdispergatoren gemaQ b) 
und/oder das Pigment der Komponente a) in Form eines wasserfeuchten PreSkuchens zusammengegeben wer- 
den, Oder als trockene Granulate oder Pulver miteinander vermischt werden. 

11. Verwendung einer Pigmentzubereitung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7 als Farbmittel zum Pig- 
mentieren von hochmolekuiaren organischen Materialien, unten und Druckfarben, insbesondere Kunststoffe, 
Harze, Lacke, Anstrichfarben, elektrophotographische Toner und EntwicWer, Pulverlacke und Ink-Jet-Tinten. 

12. Pigmentpraparation, bestehend im wesentlichen aus einer Pigmentzubereitung gemaQ einem oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 7, einem hochmolekuiaren organischen Material, insbesondere einem Lack, und gegebenenfalls 
oberf lachenaktiven Mrtteln. 
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